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Alkenyl succinic acid derivatives as metal working agents. 
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Abstract 



The pres ent in vention relates to salts of alkenylsuccinic acid alkoxyalkyi monoamides of the formula la 



and/or lb 



and/or Mb 



if desired mixed with salts of alkenylsuccini c acid monoester amines of the formula Ha 



where R<1>, R<2>, A. R<3>, R<4>, n, 



J an/or alkenylsuccinimides of the formula III 
m and M<(+)> have the meaning mentioned in the description. The invention likewise relates to a 
process for the preparation of salts of alkenylsuccinic acid alkoxyalkyi monoamides of the formula la 
and/or lb, if desired mixed with salts of alkenylsuccinic acid monoester amines of the formula Ha, lib 
and/or alkenylsuccinimides of the formula III, which is characterised in that alkenylsuccinic anhydrides 
are reacted with alkoxyalkylamines of the formula IV H2N-{CH2)n-0-(A)m-R<3> IV where R<3>, n. m 
and A have the meaning mentioned in the description, and this reaction is carried out in the presence of 
an amount of base equlmolar to the alkoxyalkylamines of the formula IV or following the reaction an 
amount of base equimolar to the alkoxyalkylamines of the formula IV is added. The invention further 
relates to water- and/or oil-containing formulations for the working of metals, which contain the 
abovementioned salts of alkenylsuccinic acid alkoxyalkyi monoamides of the formula la and/or lb, if 
desired mixed with salts of alkenylsuccinic acid monoester amines of the formula Ha and/or lib and/or 
alkenylsuccinimides of the formula III. and to their use as anticorrosion agents, cooling lubricants and 
metalworking aids. 
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Beschreibung 

DieAnwendungvonMetanbea^eHungshiHs^e^^ 

^■"'SSSSuUmmel und Emulgatoren in enu.lgi«baren Metallbea^eiUingsflOssigKeHen sollen Iblgende Fade- 
rungen erfOllen: 

3 geringe Schaumneigung bzw. schneller Schaumzerfall 
4. Vertiinderung des Wachstums von Mikroorganismen 

DieseForderungen warden von denberejs^^^^^^^^ 3^ 
Aus EP.A.127 132 sind Saize Ce-Cir Alkervlb^ste-nsSur^^^^ eJilgiervermOgen. was zu ungenOgen- 

Sa!Sur ^rb^rS^r^SSC^^ l*'e«en. von NacH,.. Is., wenn die En...cnen 

^^^rrdrHie^Eir'dTrs 

tiabe der Erf Wung is. es. Deriva.e von /.kenylberns.einsauren zur VerfOgung zu s.e..en. c«e die vors.ehend 
beschriebenen Eigenschaften in sich vereinen. A,rfnahe durch SaIze von AIKenylbems.einsaurehalbarre- 

Qegensmnd der Ertlndung sind SaIze von AIKenylberns.einsaure^l«xyall^halbamiden der Forme) la und/oder lb. 



35 kann. 



la "> 



40 



45 



50 



ri.ch-co-nhr2 ri.ch-coo«m« 

I ' 

CH2-C00«M* CH2-C0-NHR2 
gegebenenfalls im Gemisch mi. Salzen von Alkenylberns.einsaurehalbes.eraminen der Forme! Ila und/oder lib 
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10 



lla lib 

.CH-COO-CHR*-CH2-NR5r6 ri -CH-C00®M' 

I I 

CHj-COO^M* CH2-COO-CHR*-CH2-NR^R® 
und/bder Alkenylbernsteinsaureimiden der Formel III, 



« r'-ch-co--- 

1 N-R 
CHj-CO-' 



20 



2 

III 



wobei 

d1 _ 



C6-C3o-Alkenyl Oder Ce-Cao-Alkyl. b«orzugt Cs-Cis-Altenyl Oder Cg-Ce-Alkyl. wobei geradkettig Oder 
verzweigt sein kann; 

25 -(CH2)n-0-{A)m-R^ mit 

A = -CH2-CH2-0 Oder -CH(R*)-CH2-0 wobei 

r3 = CrCi8-Alkyl» wobei geradkettig Oder verrweigt sein kann. 

R^= Wasserstoff Oder Methyl, 

n s eine Zahl von 1 bis 6, 

30 m = eine Zahl von 0 bis 8 und . - ^ c«r^^i uMnSoSR? ^nhfti r6 

ein Alkalimetall- Oder Erdalkalimetallkation sowie ein Ammoniumion ^er Forniel HNR R R . .^obe^ " 
und Tgleich oder verschieden sind und Wasserstoff. CrCe-AIkyI oder Hydro)cy.(CrC6)-alkyl. .nsbesondere 
2-Hydroxyethyl und 2-Hydroxypropyl bedeuten. 



35 
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45 



Die Alkenylbernsteinsaurehalbesteraminsaize der Formel lla. lib und die Alkenylbernsteinsaureimideder Formel M 
kOnne^ Ss nHpT^^^ bei der Herstellung der AlkenyibernsteinsSure-alkoxyalkyi-halbamid^^^^^^ 
SS^en Jrid^ g^^^ in Kbnzentrationen von 0 bis 40 Gew..%. bevorzugt 0 bis 20 Gew.- %. .m Gemisch m.t 
den Alkenvlbernsteinsfturealkoxyalkyl-halbamidsalzen der Formel la, lb vor. „ , . ^ 

SteSfliSJd der ErfMung 1st ein Verfahren zur Heretellung von Salzen von Alkenylbernstei^u^alk- 
oxyal^-SSe^ Formel la und/ider b. gegebenenfalls in Mischungen mit Salzen -o" '^'^"y^ST.'S^I 
SleSSen der Formein lla und/oder lib und/oder A»«nybemstei,«aureimiden der Formel III. das dadurch 
gekennzeichnet ist. daB Alkenylbernsteinsaureanhydride mit Altoxyalkylaminen der Formel IV 

H2N-(CH2)n-0-(A)„-R3 ^ 



wobei 



r3 = Ci-Ci B-Alkyl. *w*e' ^ geradketdg oder verzweigt sein kann. 
n = eine Zahl von 1 bis 6 und 
50 m - eine Zahl von Obis 8, 
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in einem molaren Vethaltnis von 1 : 0.7 bis 2.5. vorzugsweise 1 : 0.8 bis 1 .2, be! Temperaturen von 20 bis 50^ umg^ 
seSt iT^n^ dSe Umseteung in Gegenwart von 0,58 bis 0.60 Mol. bezogen auf AltoxyalMamin der Formrt iV. 

cSr im AnschluB an die UmseUung 0,58 bis 0,60 Mol, bezogen auf Alkoxyalkylam.n der Fbm«l IV. 

'*"SrSs\^wjSnt2aHhyd«>xyde. lnsbesonde« NaOH. Erdalkallhydroxyde ^^^"f ^^l?^^^^^ 
NRW [Oder Mischungen daraus] eingesetzt OWicheroreise werden die Basen .n einer iWenge von 0,58 bis 0,60 
Mol, bezogen auf Altanolamin. eingesetzt 
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Die Herstellung der als Ausgangsmaterialien verwendeten Alkenytbernsteinsflureanhydride erfotgt durch Umset- 
zung von Olefinen und Maleinsflureanhydrid und ist bekannt Bevorzugte Olefine sind Oligomere des Ethylens, Propy- 
lens und Butylens scwie Olefine mit innenstdrKiiger Doppelbindung. Belspielsweise kann n- 
Dcxiecenyfbernsteinsaureanhydrid durch Umsetzung von n-Dodecen-1 mit Malelnsaureanhydrid bei Temperaturen von 

5 150 bis 230 ""C bei einem Druck von 3 bis 10 bar in Gegenwart geeigneter Radikalinhibitoren hergestellt werden. Die 
so erhaltenen Alkenyibernsteinsdureanhydride kOnnen entweder nach Reinigung durch Destination Oder Umkristallisa- 
tion Oder aber direkt zur Herstellung der erf indungsgemaBen Verbindungen eingesetzt werden. 

Die Alkoxyalkylannne, z.B. Methoxypropylamin lessen sich durch Aniagerung von Acrylnitril an Alkohole sowie 
anschlieBender Hydrierung heistellen. 

10 Die erfindungsgemaBen Saize von Alkenylbernsteinsaure-alkoxyalkyt-halbamiden der Formel la und/oder lb. gege- 
benenfalls in Mischung mtt Salzen von Aikenyibernsteinsdurehalbesteraminen der Formel (la und/oder lib und/oder 
Aikenytbernsteinsdureimiden der R)rmel III finden Venvendung als Metallbearbeitungshilfsmittel. insbesondere als Kbr- 
rosionschutzmittel und Emulgator in wdBrigen und/oder Olhaltigen Formulierungen bzw. MetallbearbeitungsflOssigkei- 
ten. 

15 Ebenfalls Qegenstand der Erfindung sind wasser- und/oder OlhaKige Formulierungen zur Bearbeitung von Metal- 
len, insbesondere zur Venwendung eUs KQhIschmiermittel, die dadurch gekennzeichnet sind. daB sie die vorstehend 
genannten Seize von Alkenylbemsteinsdure-alkoxyalkyl-halbamiden der Formel la und/oder lb. gegebenenfalls in 
Mischung mtt Salzen von Alkenylbernsteinsdurehalbesteraminen der Formel Ha und/oder lib und/oder Alkenylbern- 
steinsdureimiden der Formel 111 enthalten. 

20 Die nach den vorstehend beschriebenen Verfahren hergestellten Alkenytbernsteinsdure-alkoxyalkyl-halbamidsalze 
der Formel la und/oder lb, gegebenenfalls in Mischung mit Salzen von Alkenylbernsteinsdurehaibesteraminen der For- 
mel Ha und/oder lib und/oder /Vlkenylbernsteinsdureimiden der Formel III. bikJen in Wasser Mare LOsung und ergeben 
mit MineralOl in Wasser leicht emulgierbare Formulierungen. Diese Vertxndungen werden in konzentrierter Form als 
Emulgatoren und Kbrrosionsschutzmtttel in Olhaltigen und/oder in wdssrigen Formulierungen eingesetzt. Die Kbnzen- 

25 tration der /Mkenylbernsteinsdure-alkoxyaikylhalbamidsalze der Formel la und/oder lb. gegebenenfalls In Mischung mit 
Salzen von Alkenylbernsteinsdurehalbesteraminen der Formel lia und/oder Mb und/oder Alkenylbernsteinsdureimiden 
der Formel ill. in der Formulierung ist h6her als bei der Anwendung und betrdgt gewOhnlich 10 bis 80 Gew.-%. Zur 
spangebenden oder spanlosen Verfbrmung wie z. B. in Bohr-. Schneid-. Zieh- und Walzf IQssigketten wird die Formulie- 
rung mit Wasser verdunnt. Zur Bereitung der Formulierungen werden die erfindungsgemdBen Produkte entweder in die 

30 erfbrderliche Menge Wasser eingeruhrt oder mit MineralOl bzw. MineralOI/Wasser gemischt. Die erhaltenen wflBrigen 
bzw. Olhaltigen Formulierungen werden QbUcherarase vor Anwendung mit Wasser verdOnnt bzw. emulgiert. Das Ver- 
dOnnungsverhaitnis betrflgt im allgemeinen 1 : 10 bis 1 : 100. Die Anwendungskonzentration der Alkenylbernstein- 
sdure-alkoxyalkyl-halbamidsaize in MetallbearbeitungsflOssigkelten. z.B. Bohr-. Schneid-. Zieh- und WalzflOssigkeiten. 
betrdgt im allgemeinen etwa 0,1 bis 10 Gew.-%, vorzugmeise 2 bis 10 Gew.-%. Die genannte Konzentration bezieht 

35 sich sowohl auf die /Anwendung der Produkte in Wasser als auch in MineralOI/Wasseremulsionen bei der Metallbear- 
beitung. Unter MetallbeartoeitungsflDssigkeiten sind auch Kuhlschmiermittel zu verstehen. 

Die /Mkenylbernsteinsdure-alkoxyalkyl-halbamidsalze werden in wfiBrigen. mineralOlhaltigen Metallbearbeitungs- 
flQssigkeiten als Emulgator mit Kbn^osionsschutz und in wdBrigen. mineralOlfreien Metallbeart>eitung8flCkssigkeiten als 
Korrosionsschutzmittel eingesetzt. Sie sind zur Mischung mit Qblichen MineralOlen, insbesondere mit naphthenk>asi- 

40 schen. paraff inbasischen und gemlschtbasischen MineralOlen geeignet. Die Formulierung bzw. Metallbeart^eitungsf IQs- 
sigkeiten kOnnen zusdtzliche Hilfsstoffe zur Optimierung des Emulgierverhaltens und des Kbrrosionsschutzes 
enthalten. DafOr werden besonders vorteilhaft Oxethylate der allgemeinen Formel V 

RS-C)-(CH2-CH2-0)pH V 

45 

verwendet, wobei R^ C10-C22 Alkyl. C10-C22 Alkenyl oder Alkylphenyl mit insgesamt 10 bis 20 C-Atomen und p Zahlen 
von 2 bis 10 bedeuten. 

Auch kOnnen Fettsdurealkanolamide der allgemeinen Formel VI 

so R®-CONR^°R^^ VI 

wobei R^ Cio-C22 Alkyl, C10-C22 Alkenyl und R^° und R^^ gleich oder verschieden sind und Wasserstoff Oder Hydroxy- 
(CrCe^alkyl. insbesondere 2-Hydroxyethyi oder 2-HydrQxypropyl bedeuten als Hilfsstoffe eingesetzt werden. Weitere 
geeignete HilfBStoffe sind Ethercartx)nsauren der Formel Vlt 

55 

R^2.{OCH2-CH2)q-(OCH(R^)-CH2)r-CH2COO-X+ VII 

wobei 
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R^^ ein verzweigter oder unverzweigter C8-C22-Alkyl- Oder C8-C22-Alkenylrest ist und q urtd r unabhangig voneinander 
Werte von 0 bis 10 armehmen kOnnen. mit der MaSgabe, daB die Summe aus q und r mindestens 1 ist und X gleich 
W^sserstoff, ein Alkalimetallatom oder Erdalkalimetatlatom. bedeuten. 

Ebenfalls geelgnete Hilfsstoffe sind aikoxylierte primare Amine der Formel VIII 

5 

R^3-NI(-OCH2-CH2-0)pH]]u VIII 

wobei 

10 R^^ Ci2-C2o-Alky1, oder Alkenyl vorzugsweise Cie-Cis-Alkyl, 
p Zahlen von 2 bis 1 0. vorzugsweise 4 bis 6 und 

u die Zahl 1 oder 2 bedeuten. mit der MaBgabe, daB falls u gleich 1 an der freien Bindung des Stickstoffatoms 
&n Wasserstoffiatom sitzt. 

15 Weitere geeignete Hilfsstoffe sind auch Fettsdurepolyglycolester insbesondere von gesattigten oder ungesdttigten 
Fettsduren mit 10 bis 22 C-Atomen in der Alkylkette und 1 bis 10 Ethylenoxideinheiten, wie Olsdure mit 4 bis 6 Ethylerv 
oxideinheiten. Diese Hilfsstoffe sind einzein oder in Mischungen in den Fbrmulierungen aligemein in Mengen von 
jeweils ca. 20 bis 40 Gew.-% enthalten. Weiterhin kOnnen in den Formulierungen fOr diese Zwecke Qbliche Additive wie 
Entschdumer oder geeignete Korservierungsmittet enthalten sein. 

20 Die nachfblgend zur Charakterisierung verwendeten Begriffe wie Sdurezafil. Aminzahl, Basen-Stickstoff und lod- 
Fartdzahl warden wie folgt bestimmt oder ermittelt: 

Bestimmung der SAurezahl: 

25 Zur Bestimmung der Sdurezahl, angegeben in mg KOH/g Substanz wiegt man 0,1 bis 0,5 g der Probe in einem 1 50 
ml Becherglas ein. lost in 60 bis 80 ml Ethanol und titrtert mit 0, 1 N ethanolischer KaliumhydroxidlOsung. Die Endpunkt- 
anzeige eriblgt potentiometrisch (Gerate: Metrohm Trtroprozessor 682, Dosimat 665 mit kombinierter pH-Glaselek- 
trode). 

30 Ermittlung des Basen-Stickstoffs und der Amtnzahi: 

Zur Ermittlung des Basen-Stickstoffs. angegeben in % N. wiegt man 0.1 bis 0,5 g der Probe in einem 150 ml 
Becherglas ein, lOst in 60 bis 80 ml Eisesstg und titriert mit 0, 1 N Perchlorsaure in Eisessig. Die Endpunktanzeige 
erfolgt potentiometrisch (Gerate: Metrohm Trtroprozessor 682, Dosimat 665 mit komt>inierter pH-Glaselektrode). 
35 Die Aminzahl, angeg^en in mg KOH/g Substanz, berechnet sich aus dem Wert fOr den Basenstickstoff nach der For- 
mel: 

Aminzahl [mg KOH/g] = % Basen-N * 5.61/0,140067 

40 Die lod-Farbzahl bedeutet die Konzentration an freiem lod in erner lod-lodkaliumlOsung (in mg lod je 100 ml lod- 
lodkaliumtosung) und dient zur Kennzeichnung der Farbe bzw. Lichtdurchiassigkeit dieser LOsung und ahnlichartiger 
RQssigkeiten. Grundlage zur Bestimmung der lod-Fart)zahl ist die lod-Fait^skala (VergleichsrOhrchen). Literatur: DIN 
53403. 

Die folgenden AusfOhrungsbeispiele veranschaulichen die vorliegende Erfindung ohne diese zu beschranken: 

45 

Beispiele: 
Beispiel 1 

50 Herstellung von Ci2/i4-/Mkenylbernsteinsaure-34urtoxypropyl-halbamidtriethanolammonium/Ni^ 

In einem 1 L Dreihalskolben mit RQhrer, Innenthermometer und RQckfluBkQhler legte man eine Mischung aus 
127,5 g (1 .0 Mol) 3-n-Butoxypropylamin. 149.1 g (1 ,0 Mol) Triethanolamin und 30 g Wasser vor und dosierte innerhalb 
von 0.5 h 279.2 g (Verseifungszahl: 401.9 mg KOH/g; 1 Mol) techn. Ci2/14-Alkenylbernsteinsaureanhydrid (Kettenver- 
55 teilung der /Kusgangsolefinmischung: 65 Gew.-% Dodecen, 35 Gew.-% Tetradecen) zu (exotherme Reaktion). Die 
Innentemperatur wurde durch zeitweiliges KOhlen auf maximal 50''C begrenzt Nach beendeter Zugabe rOhrte man 
noch 2 h bei 50**C nach. Die Reaktionsmischung enthielt zu diesem Zettpunkt ca. 67 % C^2/i4~^^3nylbernsteinsaure- 
3-n-butoxypropythalbarnid-triethanolanm3niunrh/3-butoxypropylammonlum^ und ca. 33 % Ci2/i4-Alkenyibernstein- 
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sduretriethandaminester-3-rH3utoxypropylaiTmionium (ermittelt durch Basen-N-Bestim- 

mung). 

Die Reaklionsmischung wurde durch Zusatz von 48 g (0.6 Mol) einer 50 %igen Natronlauge alkalisiert. Man erhielt 
642,1 g einer schwach braungeiben RQsstgkeit mit lod-Farbzahl 30 bis 40, Aminzahl (potentiometrisch bestinnmt) 171 
mg KOH/g. Sdurezahl 46 mg KOH/g und einer Viskositat von 1 .9 Pas (Brookfield. 28''C, 10 U/min). 

Beispiet 2 

Herstellung von Ci2n4'^l®nylb®"^^^ure-3Hnethaxypropylhalbamidtriethandamn^ 

In der im Beispiel 1 beschriebenen Apparatur legte man 44,6 g (0.5 Mol) 3-Methoxypropylamin bei 30*^0 vor und 
tropfte innerhalb von 30 min 139,6 g (Verseifungszahl: 401 ,9 mg KOH/g; 0,5 Mol) techn. Ci2/14-Aikenylbernsteinsdure- 
anhydrid (Kettenverteilung der Ausgangsoiefinmischung: 65 Gew.-% Dodecen, 35 Gew.-% Tetradecen) zu (exotherme 
Reaktion) und hielt die innentemperatur durch zeitweilige KQhlung bei max. SO^'C. Nach beendeter Zugabe rOhrte man 
noch 2 h bei SO'C nach (Umsatz laut Kontrolle des Basen-N > 98 %) und neutralisierte durch Zugabe von 74,5 g (0,5 
Mol) Triethanolamin. Die Reaklionsmischung wurde abschlieBend durch Zugabe von 39 g einer 30 %igen Natronlauge 
alkalisiert (pH-Wert (1 %ig in entmineralisiertem Wasser): 8.4). Man erhielt 296 g einer dunkelgelben ROssigkeit nrdt 
lod-Farbzahl 20. Aminzahl (potentimetrische Bestimmung) 
151 mg WOH/g. SSurezahl 50.6 mg KOH/g. 

Beispiel 3 

Herstellung von Ci2/i4-Alkenylbemsteinsaure-34xjt0Kypropyianrudmethyldiethanolammonium/^ 

Zu einer Mischung aus 25,5 g (0.2 Mol) 3-Butoxypropylamin. 23.8 g (0.2 Mol) N-Methyl-diethanolamin und 6 g ent- 
mineralisiertem Wasser tropfte man beginnend bei 30'*C innerhalb von 30 min 55,8 g (0,2 g) techn. n-Ci2/i4-Alkeny1- 
bernsteinsdureanhydrid (exotherme Reaktion), hielt die Innentemperatur durch zeitweilige KQhlung bei 50*'C un6 rOhrte 
2 h ba 50^0 nach. Zu diesem Zeitpunkt enthielt die Reaktionsmischung laut Analyse (Basen-N) ca. 86 % 0-0^2/14*^1^^ 
nylbernsteinsaure-3-butoxypropylhalbamid-triethanolammoniun>/3-butoxypropylammoniumsalz und ca. 14 % n- 
Ci2n4'Alkenyik>ernsteinsaure-triethanolaminester-3-butoxypropylamnfK)nium-/triethand 

Nach beendeter Reaktion alkalisierte man mit 9,6 g 50 %iger Natronlauge und erhielt so 1 19,1 g einer gelblichen, vis- 
kosen FIQssigkert mrt lod-Rirt>zahl 20, Aminzahl 168 mg KOH/g und Sdurezahl 51 mg KOH/g. 

Beispiel 4 

Herstellung von Ci2/i4-Alkenylbemsteinsaure-3-methaxypropylamldtri6thandanfunonium/Na-S 

Zu 139,8 g (0,5 MoQ n-Gi2/i4-Alkenylbem8teinsaureanhydrid tropfte man innerhalb von 0.5 h unter zeitweiliger 
KQhlung 44,6 g (0,5 moQ 3-Methoxypropylamin so zu, da8 die Innentemperatur 50"C nicht Qberstieg, lieB 1 h nachrOh- 
ren. neutralisierte mit etner Mischung aus 75.6 g Triethanolamin und 14,2 g Wasser und erhielt nach 1 h Nachreaktion 
bei 50°C eine Reaktionsmischung mit einem Halbamid/Ester-Verhaitnis von 93:7 (Analyse durch Basen-N). Nach Alka- 
lisierung mit 24 g 50 %iger Natronlauge erhielt man 291.6 g einer dunkelgelben ROssigkeit mit Aminzahl 160 mg 
KOH/g. Sdurezahl 46 mg KOH/g und einer VIskositat von 2,3 Pas. 

Beispiel 5 

Herstellung von TripropyIbernsteinsaure-3*methoxypropylamidtriethanolammonium/Na-Salz 

Zu einer Mischung aus 44.6 g (0.5 Mol) 3-Methoxypropy1amin, 74.5 g (0.5 Mol) Triethanolamin und 13,6 g Wasser 
tropfte man beginnend mt 30^C innerhalb von 0.5 h unter zeitweiliger KQhlung 1 1 1 ,5 g (0.5 Mol) techn. Tripropenylbern- 
steinsdureanhydrid so zu. daB die Innentemperatur 50''C nicht Qberstieg und ruhrte anschlie8end noch 2 h bei dieser 
Temperatur nach. Zu diesem Zeitpunkt enthielt die Reaktionsmischung ca. 63 % Halbamid und 37 % Halbester. Nach 
Alkalisieren mit 24 g 50 %iger Natronlauge erhielt man 266,2 g einer schwach gelben, viskosen FIQssigkeit mit Amin- 
zahl 206 mg KOH/g, Sdurezahl 56 mg KOH/g. 
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Anwendungstechni&che Eigenschaften von Alkenytoernsteinsdure-3-alkoxypropylamiden 
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nach 5 min 


> 50 


>50 


> 50 


20 


12 


20»dH 


sofort 


Mar 


transparent 


Mar 


Mar 


trOb 




nach 24 h 




u cinspeir em 


Idar 


Idar 


UUO 


SchaumhOhe^) 


sofort 


> 50 


50 


> 50 


>50 


45 




nach 5 min 


3 


45 


>50 


Spur Randschaum 


2 


Korrosionsschutz 












a.) Herbert-Test (DIN 51360/1) 












dest Hg0 1,0% 


RO/SO 


RO/SO 


RO/SO 


RO/SO 


RO/SO 


20»dH 3.0% 


RO/SO 


RO/SO 


RO/SO 


RO/SO 


RO/SO 


b.) Filterpapiertest (DIN 51360/2) 












dest H201.5% 


0 


1 


0 


0 


1 


20*»dH 3.0 % 


0 


0 


0 


0 


0 


Emulgierbarkeit 


spontan 


spontan 


spontan 


spontan 


spontan 



40 



Anmerkungen zu Tabelle 1 : 

1) Zur Bestimmung des Schaumverhaltens wurden jeweils 50 ml an 3 %jgen wdBrigen LOsungen der Versuchspro- 
dukte in einen 100 ml MeBzylinder mit Graduierung gegeben, mit einem Glasstopfen verschlossen und 20 x in hori- 
zontaler Richtung Mdftig geschottelt Die Beurteilung erfblgt nach den angegebenen W^rtezeiten durch Messung 
der Schaummenge in ml. 

Angaben zur TestdurchfOhrung: 

QeprOft wurden Fbrmulierungen bestehend aus: 

45 1 8 % Emulgatormischung 
4 % Nonylphendethoxilat 
2 % Wasser 

78 % naphthenbasisches MineralOl 

so Emulgatormischung: 

37 % ProduM laut Beispiel 

32 % Oleylalkohol + 2EO (Ethylenoxid) 

31 % TallOlfettsaurediethanolamid 



ss 



PatentansprOche 

1 . Saize von Alkenylbernsteinsdure-alkoxyalkyl-halbamiden der Formel la und/oder lb. 
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la lb 

r1.CH-C0-NHR2 r1.CH-COO®M® 

I I 

CH2-COO®M* CHj-CO-NHR^ 

gegebenenfalls im Gemisch mit Salzen von Alkenylbernsteinsaurehalbesteraininen der Formel lla undA)der lib 

lla lib 

-CH-C00-CHR*-CH2-NR^R^ -CH-COO®M® 

I I 

CHj-COO^M* CH2-COO-CHR'^-CH2-NRSr^ 
undAxier Alkenylbernsteinsaureimiden der Formel III, 



r'-ch-co--. , I" 
I n-r' 

CHj-CO- 



wobei 

= Ce-Cso-Alkenyl oder Ce-Cso-AIkyl. bevorzugt Cg-Cig-AIkenyl oder Cg-C^s'Alkyl, wobei R"* geradkettig 
Oder verzweigt sein kann; 
R2= -(CH2)nO-(A)n,-R3 mit 
A = -CH2-CH2-O- Oder -CH(R'*)-CH2-0 wobei 
R^ s Ci-Ci8-AII</l. wobei R^ geradkettig Oder verzweigt sein kann. 
R^ = Wasserstoff oder Methyt. 
n s eine Zahl von 1 bis 6, 
m = eine Zahl von 0 bis 8 und 

M"** = ein Alkalimetall- oder Erdalkallmetallkation sowie ein Ammoniunrvon der Formel HNR^R^R^, wobei R^, R® 
und R^ gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, CrCe-Alkyl oder l-lydroxy-(Ci-C6)-Alkyl, insbeson- 
dere 2-Hydraxyethyl und 2-Hydroxypro|:^l bedeuten. 

Verbindungen gemaB Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet. daB Salze von Alkenylbernsteinsaurehalbeste- 
raminen der Formel lla und/oder lib und Alkenyfbernsteinsaureimlde der Formel ill in einer Konzentration bis zu 40 
Qew.-%, bevorzugt bis zu 20 Qew.-%, im Gemisch mit den Salzen von Alkenylbernsteinsaure-alkoxyalkyl-halbami- 
den der Formel la und/oder lb vorliegen. 

Verfahren zur Herstellung von Salzen von Alkenytbernsteinsdurealkoxyalkyl-hattsamiden der Formel la und/oder lb 
gemdB Anspruch 1 . gegebenenfalls in Mischungen mit Salzen von Alkenylbernsteinsdurehalbesteraminen der 
Formeln lla und/oder lib und/oder /VIkenyfbernsteinsdurermiden der Formel III, dadurch gekennzeichnet, daB Alke- 
nylbernsteinsdureanhydride mit Alkoxyalkylaminen der Formel IV 
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H2N-(CH2)n-0-(A)^-R3 IV 



wobei 

r3 = Ci-C^g-Alkyl. wobei geradkettig oder verzwelgt sein kann. 
A = -CH2-CH2-O- Oder -CH(R^)-CH2-0- wobei 
= Wasserstoff oder Methyl, 

n = eine Zahl von 1 bis 6 und 
m = eine Zahl von 0 bis 8. 

in einenn nnolaren Verhaitnis von 1 : 0,7 bis 2,5. vorzugsweise 1 : 0,8 bis 1 ,2, bei Tennperaturen von 20 bis 50 ""C, 
umgesetzt werden und diese Umsetzung in Gegenwart von 0,58 bis 0,60 Mol, bezogen auf Alkaxyafkytamin der 
Fomnel IV, von Basen erfolgt oder im AnschluS an die Umsetzung 0,58 bis 0,60 Mol, bezogen auf Atkoxyalky- 
lannine der Fbrmel IV, von Basen zugegeben wird, wobei als Basen Alkali- oder Erdalkallhydroxide sowie Alka- 
nolamlne der Formel HNR^R^R^ eingesetzt werden, wobei R^, R^ und R^ gielch oder verschleden sind und 
Wasserstoff, Ci-Ce-Alkyi Oder Hydroxy-(Ci-C6)-Allcyl bedeuten. 

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dalB als erne der Basen NaOH eingesetzt wird. 

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB als Alkoxyalkytamine der Formel IV 3-Methoxypropyl- 
amln und/oder 3-Butoxypropylantin eingesetzt werden. 

Wasser- und/od^ Olhaltige Formulierungen zur Bearbeitung von Metal len, insbesondere zur VenA/endung als KQhl- 
schmiermittel, dadurch gekennzeichnet, da6 sie Saize von Alkenylbernsteinsdure-alkoxyalkylhalbamiden der For- 
mel la und/oder lb, gegebenenfalls in Mischung mit Salzen von Alkenylbernsteinsdurehalbesteraminen der Formel 
lla und/oder lib und/oder Alkenylbemsteinsaureimiden der Formel III, nach Anspruch 1 enthalten. 

Formulierungen nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Verbindungen gemfiB Anspruch 1 in einer 
Konzentration von 10 bis 80 Gew.-% enthalten sirxl. 

Wasser- und/oder Olhaltige Metallbeart>eitungsflQssigkeiten zur Bearbeitung von Metallen, insbesondere zur Ver- 
wendung als KQhtschmiermittel. dadurch gekennzeichnet, daB sie SaIze von Alkenylbernsteinsdure-alkoxyalkyl- 
habamiden der Formel la und/oder lb, gegebenenfalls in Mischung mit Salzen von Alkenylbernsteins&urehalbeste- 
nuninen der Formel lla und/oder lib und/oder Alkenylbernsteinsdureimiden der Formel III, nach Anspruch 1 enthal- 
ten. 

Wasser- und/oder Olhaltige Metallbearbeitungsfiassigkeiten nach Anspruch 8. dadurch gekennzeichnet, daB die 
Verbindungen nach Anspruch 1 in einer Konzentration von 0,1 bis 10 Gew.-%, bevorzugt 2 bis 10 Gew.-%, enthal- 
ten sind. 

10. Formulierungen nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB als zusStzliche Hilfsstoffe Oxethylate der allge- 
45 meinen Formel V 

R^-0-{CH2-CH2-0)pH, 

wobei R^ C^o-C22-Alkyl, C10-C22 Alkenyl oder /Mkylphenyl mit insgesamt 10 bis 20 C-Atomen und p Zahlen von 2 
so bis 10 bedeuten und/oder Fettsdurealkanolantide der allgemeinen Formel VI 

R^-CO-NR^**R^\ 

wobei R^ Cio-C22-Alkyl, Cto-C22-Alkenyl und R^° und R^^ gleich oder verschieden sirKi und Wasserstoff, Hydroxy- 
55 (Ci-C6)-aIkyl. insbesondere 2-Hydroxyethyl Oder 2-Hydroxypropyl und/oder 
EthercartK)nsdure der Formel VII 

R^2-(0-CH2-CH2)q-(0-CH(R^)-CH2)r-CH2COOX* 



10 



15 



SO 



25 



30 



35 



4. 

5. 



40 9. 
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, wobei R^^ ein verzweigter oder unverzweigter C8-C22-Alkyl- oder C8-C22-Alkenytrest ist und q und r unabhangig 
voneinander Werte von 0 bis 10 besitzen. mit der MaBgabe. daB die Summe aus q und r mindestens 1 ist und X 
gletch Wasserstofff. ein Alkatimetallatom oder Erdalkalimetallatom bedeuten. 
alKoxylierte iximare Amine der Fbnnel VIII 

5 

R^^-NK-OCHg-CHg-OpHDu 

wobei 

10 R^^ Ci2-C2o-AIkyj, oder Alkenyl vorzugsweise Cie-Cis-Alkyl. 
p Zahien von 2 bis 10, vorzugsweise 4 bis 6 und 

u die Zahl 1 oder 2 bedeuten. mit der MalBgabe. daB tails u gleich 1 an der freien Bindung des Strckstoff- 
atoms ein Wasserstoffatom sitzt, 

IS und/oder 

Fettsdurepolyglycolester, Insbesondere von gesattigten oder ungesftttigten Fettsduren mit 10 bis 22 C-Atomen In 
der Alkylkette und 1 bis 10 Ethylenoxideinheiten. bevorzugt Olsdure mit 4 bis 6 Ethylenoxideinheiten. enthalten 
sind. 

20 11. Formulierungen nach Anspruch 1 0. dadurch gekennzeichnet. daB die Hilfsstoffe in einer Kbnzentration von 20 bis 
40 Gew,-% enthalten sind. 

12. Formulierungen nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB Entschftumer und/oder Konservierungsmittel ent- 
halten sind. 

25 

13. MetalbearbeitungsflQssigkeiten nach Anspruch 8. dadurch gekennzeichnet, daB als zusatzliche Hilfsstoffe Oxethy- 
late der allgemelnen Formel V 

R»-O(CH2-CH2-0)pH 

30 

. wobei R^ Cio-C22-Alkyl, C10-C22 Alkenyf oder Alkylphenyl mit insgesamt 10 bis 20 C-A!omen und p Z^hlen von 2 
bis 10 bedeuten und/oder Fettsdurealkanolamide der allgemelnen Formel VI 

R^-CONR^**R^\ 

35 

wobei R^ Cio-C22-Alky!, C10-C22- Alkenyl und R''^ und R'''' gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, Hydroxy- 
(CrCehalkyl, insbesondere 2-Hydroxyethyl oder 2-Hydroxypropyl und/oder 
Ethercarbonsdure der Formel VII 

40 R^2.(Q.CH2-CH2)q-(0-CH(R^)-CH2)r-CH2COO'X*. 

wobei R^^ ein verzweigter oder unverzweigter C8-C22-Alkyl- oder C8-C22'Alkenylrest ist und q und r unabhdngig 
voneinander Werte von 0 bis 10 besitzen, mit der MaBgabe, daB die Summe aus q und r mindestens 1 ist und X 
gleich Wasserstoff. ein Alkalimetallatom oder Erdalkalimetallatom bedeuten. 
45 alkoxylierte primdre Amine der Formel VIII 

R^^-NK-OCHa-CHa-OpHDu 

wobei 

50 

R^^ Ci2-C2o-Alky1, Oder Alkenyl vorzugsweise Ci6-CiB-Alkyi, 
p Zahien von 2 bis 10. vorzugsweise 4 bis 6 und 

u die Zahl 1 oder 2 bedeuten. mit der MaBgabe. daB falls u gleich 1 an der freien Bindung des Stickstoff- 
atoms ein Wasserstoflatom sitzt, 

55 

und/oder 

Fettsdurepolygtycoiester. insbesondere von gesdttigten oder ungesSttigten Fettsduren mit 10 bis 22 C-Atomen in 
der Alkylkette und 1 bis 10 Ethylenoxideinheiten. bevorzugt Olsdure mit 4 bis 6 Ethylenoxideinheiten. enthalten 
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sind. 

14. Verwendung von Saizen von Alkenylbernsteinsdure-alkoxyalkyl-halbaniiden der Formel la und/oder lb. gegebe- 
nenfails im Gemisch mit Saizen von Alkenylbernsteinsaurehalbesteraminen der Formel lla und/oder lib und/oder 
5 Alkenytbernsteinsaureimiden der Formel III als Metallbearbeitungshilfsmittel. insbesondere aSs Kbrrosionsschutz- 
mittel und Ennulgator in wdOrigen und/oder olhaltigen Formulierungen bzw. Metallbearbeitungshilfsmittel. 

Claims 

10 1 . A salt of an alkenylsuccinic acid alkoxyalkyl-half-amide of the formula la or lb 

la lb . 



IS 



20 



R^-CH-CO-NHR^ R^-CH-COO^M® 

I I 
CH2-C00®M® CH2-C0-NHR2 



if appropriate as a mixture with a salt of an alkenylsuccinic add half-ester amine of the formula lla or lib 
^ lla lib 

R ^ -CH-COO-CHR'^-CH2-NR5r^ R ^ -CH-COO ® M ® 

30 , I 

CH2-COO® M ® CHj-COO-CHR^-CH^-NR^R^ 
35 and/or an alkenylsuccinic acid imide of the formula 111 

r'-ch-co--^ 

I n-r2 hi 

^ CHj-CO^ 
in which 

45 is Cg-Cso-alkenyl or Cg-Cso-alkyl, preferably Cg-Ci8-aikenyl or Cg-Cis'&'M. where can be straight-chain 

or branched: 

r2 is -(CH2)n-0-(A)m-R^. where 

A is -CH2-CH2-O or -CH(R^)-CH2-0-, in which 

R^ is CrCi8-a>kyl. where R^ can be straight-chain or branched, 
so R^ is hydrogen or methyl. 

n is a number from 1 to 6. 

m is a nuiTt>er from 0 to 8 and 

M*** is cm alkali metal or alkaline earth metal cation or an ammonium ion of the formula HNR^R^R^. in which R^, 
R® and R^ are identical or different and are hydrogen, CrCe-alkyI or hydroxy-(Ci-C6)-alkyl, in particular 2- 
55 hydroxyethyl or 2*hydroxyprc^. 

2. A compound as claimed in claim 1 . wherein a salt of an alkenylsuccinic acid haif-ester amine of the formula lla or 
lib and an alkenylsucdnic acid imide of the formula 111 are present in a concentration of up to 40 % by weight, pref- 
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erably up to 20 % by weight, as a mixture wHh a sah of an alkenylsucdnic acid alkoxyalkyl-half-amide of the formula 
la or lb. 



TO 



A process for the preparation of a sah of an alkenylsucdnic acid alkoxyalkyt-hatf-amide of the formula la or lb as 
claimed in claim 1 , if appropriate as a mixture with a salt of an alkenytsuccinic acid half-ester amine of the formula 
tta or Kb and/or an alkenylsuccinic acid imide of the formula III, which comprises reacting an alkenytsuccinic acid 
anhydride with an alkoxyalkylamine of the formula IV 

H2N-(CH2)n-0(A)„-R3 IV 

in which 



is Ci-Ci8-alkyl. in which can be straight-chain or branched, 
A is -CH2-CH2-O- or -CH(R*)-CH2-0. in which 
IS R^ Is hydrogen or methyl. 

n is a number from 1 to 6 and 
m is a number from 0 to 8. 



in a molar ratio of 1 : 0.7 to 2.5, preferably 1 : 0.8 to 1 .2, at temperatures of 20 to 50**C, and carrying out this reaction 
20 in the presence of from 0.58 to 0.60 mol. based on alkoxyalkylamine of the formula IV, of bases or adding from 0.58 
to 0.60 mol, t>ased on alkoxyalkylamine of the formula IV, of bases after the reaction, the bases employed being 
alkali metal or alkaline earth metal hydroxides and aikanolamines of the formula HNR^R^R^, in which R^ R^ and 
R^ are identical or different and are hydrogen, Ci-Ce-alkyI or hydrQxy-(Ci-C6)-alkyl. 

2S 4. The process as claimed in claim 3, wherein NaOH is employed as one of the bases. 

5. The process as claimed in claim 3, wherein S-methcxypropylamine and/or 3-butoxypropylamine are employed as 
the alkoxyalkylamine of the formula IV. 

30 6. An aqueous or oil-containing formulation for working metals, in particular for use as a cooling lubricant, which com- 
prises a salt of an alkenylsuccinic acid alkoxyalkyl-half-amide of the formula la or lb. if appropriate as a mixture with 
a salt of an alkenylsuccinic add half-ester amine of the formula Ha or lib and/or an alkenylsuccinic acid imide of the 
formula 111, as claimed in claim 1 . 

35 7. A formulation as daimed in daim 6, which comprises a compound as claimed in claim 1 in a concentration of 1 0 to 
80% by weight. 

8. An aqueous or oil-oontaining metalworidng fluid for working metals, in particular for use as a cooling lubricant, 
which comprises a salt of an alkenylsucdnic add £dkoxyalkyl-half-amide of the formula la or lb. if appropriate as a 

40 mixture with a salt of an alkenylsuccinic acid half-ester amine of the formula Ha or lib arxJ/or an alkenylsucdnic acid 
imide of the formula 111, as claimed in daim 1. 

9. An aqueous or oil-containing metalworking fluid as claimed in claim 8. which comprises a compound as daimed in 
claim 1 in a concentration of 0.1 to 10 % by weight, preferably 2 to 10 % by weight. 

45 

10. A formulation as daimed in claim 6, which comprises as additional auxiliaries cm oxyethylate of the formula V 

R^-0-(CH2-CH2-0)pH 

so in which R^ is Cio-C22-al(^. ^10-^22 alkenyl or alkylphenyl having a total of 10 to 20 cartx>n atoms and p is a 
number from 2 to 10, and/or a fatty acid alkanolamkie of tfie formula VI 

r9-CO-NR^°R^^ 



55 in which R^ is C^o'^ralM or Cio-Caa^aikenyl and R^° and R^^ are identical or different arKi are hydrogen or 
hydroxyl-(Ci-C6}-alkyl, in particular 2-hydroxyethyl or 2-hydroxypropyl, and/or 
an ether-caiiboxylic add of the formula VII 
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R^2-(0-CH2-CH2)q-(OCH(R^)^H2),-CH2COO-X* 

in which R**^ is a branched or unbranched C8-C22-allcyl or Cg-Caa^^^^^ radical and q and r independently of one 
another have values from 0 to 1 0, with the proviso that the sum of q and r is at least 1 . and X is hydrogen, an alkali 
5 metal atom or an alkaline earth metal atom, 

an alkoxylated primary amine of the formula VIII 

R^3-NI(.OCH2-CH2-0)pH]u 

10 in which 

R^^ is Ci2-C2o-alkyl. or alkenyl, preferably Cie-Ci8-alkyl. 

p is a number from 2 to 1 0, preferably 4 to 6, and 

u is the number 1 or 2, with the proviso that if u is 1 , a hydrogen atom is located on the free bond of the nitro- 

15 gen atom, 

and/or 

a fatty add polyglycol ester, in particular of a saturated or unsaturated fatty add having 10 to 22 cartx)n atoms in 
the alkyi chain and 1 to 10 ethylene oxide units, preferably oleic acid having 4 to 6 ethylene oxide units. 

20 

11. A formulation as claimed in daim 10. which comprises the auxiliaries in a concentration of 20 to 40 % by weight. 

12. A formulation as claimed in daim 6. which comprises a foam suppressant and/or preservative. 

25 1 3. A metalworking fluid as claimed in daim 8, which comprises as additional auxiliaries an oxyethylate of the formula V 

R^-0-(CH2-CH2-0)pH 

in which is Cio*C22-dlkyl. 0^0*^22 alkenyl or alkytphenyl having a total of 10 to 20 cartoon atoms and p is a 
30 number from 2 to 10, and/or a fatty add alkanolamide of the formula VI 

R^-CO-NR^°R^^ 

in which R^ is Cio-C2raIkyl or Cio-C22-all<enyl and R^^ and R**^ are identical or different and are hydrogen or 
35 hydroxyl-(Ci-C6)-alkyl. in particular 2-hydroxyethyl or 2-hydroxypropyl, and/or 
an ether-ceubo^ic acid of the formula VII 

R^2.(O.CH2-CH2)q-(0-CH(R^)-CH2)r-CH2CXX)X* 

40 in which R^*^ is a branched or unbranched, C8-C22-alkyl or Ce-t^-alkeriyl radical and q and r independently of one 
another have values from 0 to 10, with the proviso that the sum of q and r is at least 1 . and X is hydrogen, an alkali 
metal atom or an alkaline earth metal atom, 
an alkoxylated primary amine of the formula VIII 

45 R^3.N[(^CH2-CH2-0)pHlu 

in which 

R^^ is Ci2-C2o-aikyl. or alkenyl, preferal)ly Cis-Ci8-alkyl, 
so p is a number from 2 to 1 0. preferably 4 to 6, and 

u is the number 1 or 2, with the proviso that if u is 1 . a hydrogen atom is located on the free bond of the nitro- 
gen atOTn, 

and/or 

55 a fatty add polyglycol ester, in partk;ular of a saturated or unsaturated fatty add having 10 to 22 cartx)n atoms in 
the alkyI chain and 1 to 10 ethylene oxkie units, preferably deic acid having 4 to 6 ethylene oxide units. 

1 4. The use of a salt of an alkenylsucdnic add alkoxyalkyl-half-amide of the formula la or lb, if appropriate as a mixture 
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with a salt of an alkenytsuocinic acid hatf-ester amine of tlie formula lla or lib cmd/or an alkenytsuocinic add imide 
of the formula III. as a metalworking auxiliary, in particular as an antioorrosion agent and emulsifier in an aqueous 
or oil-containing formulation or metalworking auxiliary. 

5 Revendicatlons 

1 . Sels d'alooxyalkyl-semi-amides d'acides alc^nylsucdniques de formule la et/ou lb : 

R^-CH-CO-NHR^ R^-CH-COO^M® 

CH2-C00®M® CH2-C0-NHR^ 

20 6ventue!tement en melange avec des sels de semi-ester-amines d'acides alc^nylsuodniques de formule lla et/ou 
lib: 

lla lib 

25 

R'*.CH.C00-CHR^-CH2-NR^R® r'^-ch-coo^m* 

I I 

^ CH2-C00®M® CH2-C00-CHR'^-CH2-NR5r^ 



35 



40 



55 



et^ou d'alc^nylsuccinimides de formule III 



R^-CH-CO 



CH^-CO^ 



oCi: 



est un groupe alc6nyle en Cg-Cao. ou alkyle en C5-C30. de pr^f^rence alc^nyle en Cg-C^s* alkyie en C9- 
45 C18. pouvant avoir une chaTne droite ou ramifide ; 

R2 est -(CH2)n-0-(A)^-R3, OU 

A est • CH2-CH2-O- ou -CH(R^)-CH2-0-. oD 

R^ est un groupe alkyle en CrPie. R pouvant avoir une chaTne droite ou ramifide. 

R"^ est un atome dliydrog^ne ou le groupe m^thyle. 
so n est un nombre de 1 d 6. 

m est un nombre de 0 ^ 8. et 

est un cation d*un m^al alcalin ou alcalino-terreux, ainsi qu*un ion ammonium de formule HNR^R^R^, oD les 
radicaux R^. R^ et R^ sont identiques ou diff^rents et reprdsentent chacun un atome d*hydrog^e, un 
groupe alkyle en Ci-Ce ou hydrQxy-(alkyle en Ci-Cg). en particulier 2-hydroxy6thyle et 2-hydrQxypropyle. 



Conpos^ selon la revendication 1 . caract^ris^ en ce que les sels des semi-esteramines des acides alc^nytsuc- 
ciniques de formule lla et/ou lib et des alc^ylsuccinlmides de formule III sont presents d une concentration allant 
jusqu'd 40 % en poids, de pr6f 6rence jusqu'd 20 % en poids, en melange avec les sels des alcoxy-alkyt-semi-ami- 
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des d'acides alc6nylsuoctniques de formule la et/ou lb. 



3. Proc6d6 de proration de sels d'alcoxya!kyl-semi-amides d'acides alc^nylsuccintques de formule la et/ou lb selon 
la revendication 1, 6ventuellement en melange avec des sels de semi-esterarrdnes tfacides alc^nylsucciniques de 
5 formule lla et/ou lib et/ou d'alc^nylsucdnimides de formule 111. caract6ris6 en ce qu'on fait r6agir des anhydrides 
alc6nylsucciniques avec des alcx>xyalkylamines de formule IV : 

H2N-(CH2)n-0-{A)„-R3 (IV) 



10 dans laqueile : 



est un groupe alkyle en C^-C^g, pouvant avoir une chaTne droite ou ramifi^e. 
A est -CH2-CH2-O ou -CH(R^)-CH2-0-. ou 
R^ est un atome d'hydrog^ne ou un groupe m6thyle. 
IS n estunnomt)rede1 ^6, et 
m est un nomk>re de 0 d 8. 



selon un rapport en moles de 1 :0.7 k 2.5 et de pr^fSrence de 1 :0,8 ^1,2.^ des temperatures de 20 k 50''C. cette 
ruction est rSalis^e en prince de 0.58 k 0,60 mole de bases par rapport d I'alcoxyalkylamine de formule IV, ou 
20 encore, apr^s la reaction, on ajoute de 0,58 k 0,60 mole de bases, par rapport aux alcoxyalkylamines de formule 
IV, auquel cas on utilise en tant que bases des hydroxydes de mtoux alcalins ou alcaiino-terreux ainsi que des 
alcanolamines de formule HNR^R^R^. ou R^. R® et R^ sont identiques ou diff^rents et reprdsentent chacun un 
atome d*hydrog^e. un groupe alkyle en C^Ce ou hydroxyalkyle en C-^-Cs- 

25 4. ProcM6 selon la revendication 3, caract6rls6 en ce qu*on utalise du NaOH en tant que Tune des bases. 

5. Proc^e selon la revendication 3, caract^ris^ en ce qu'on utilise en tant qu'alcoxyalkyfamlnes de formule IV la 3- 
m^hoxypropylamine et/ou la 3-butoxypropylamine. 

30 6. Formulations contenant de Teau et/ou une huile pour I'usinage des mdtaux. en particulier pour utilisation en tant 
que lubriflants refrigerants, caracterisdes en ce qu'elles contiennent des sels d'alcoxyalkyl-semi-amides d*acides 
alcenylsucdniques de formule la et/ou lb, ^ventu^lement en melange avec des sels de semi-esteramines d'addes 
alcenylsucdniques de formule lla et/ou lib et/ou d'alc^nylsuccinimides de formule 111. selon la revendication 1. 

35 7. Formulationsselon la revendication 6. caracteris^e en ce que les composes selon la revendication 1 sont presents 
k une concentration de 10 ^ 80 % en poids. 

8. Uquides contenant de Teau et/ou une huile pour Tusinage des mdtaux, pour Tusinage de m6taux, en particulier 
pour utilisation en tant que Iubrrfiants-r6frig6rants. caract^ste en ce qu1ls contiennent des sels d'alcoxyalkyl- 
40 semi-amides d'addes alc^nylsucdniques de formule la et/ou lb. 6^entuellement en melange avec des sels de 
semi-esteramines d'addes alcSnylsucdniques de formule lla et/ou lib et/ou d'alc6nytsucdn!mides de formule III, 
selon la revendication 1 . 



9. Liquides pour Tusinage des m^taux, contenant de Teau et/ou une huile. selon la revendication 8. caract^ris^ en 
45 ce qu'ils contiennent les compost selon la revendication 1 k une concentration de 0,1 6 10 % en poids et de pr^ 

f^ence de 2 d 10 % en poids. 

10. Formulations sefon la revendication 6, caract^ris^es en ce qu'elles contiennent en tant qu'adjuvants additionnels 

des produits d'^thoxylation de formule g^^rale V : 

so 

R^-0-(CH2-CH2-0)pH (V) 

dans laqueile R® est un groupe alkyle en C10-C22. alcdnyle en C^o'Caa ou alkylph6nyle ayant en tout de 10 d 20 
atomes de cartx)ne. et p est un nombre de 2 d 10, et/ou 
55 des alcanolamides d'addes gras de formule g6n^ale VI : 

R^-CO-NR^°R" (VI) 
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dans laquelle est un groupe afkyle en Cio-C22, alc^nyle en C^q-C^. et R^^ et R^^ sont identiques ou diffSrents 
et repr^entent chacun un atome d*hydrogdne. un groupe hydn^cyafkyte en Ci-Ce- particulier 2-hydroxydthyle 
ou 2-hydroxypropyle. eVou 

un actde ^er-cartxsxylique de fbrmule Vil : 

5 

R^2.(OCH2-CH2)q-(0-CH(R^)-CH2)rCH2COOX* (VII) 

dans laquelle R"*^ est un groupe alkyle en C8-C22 ou alc6nyte en C3-C22 ^ chaTne droite ou ramifide, et q et r repr6- 
sentent chacun. Ind^pendamment Tun de t'autre. des nombres de 0 d 10. d la condttion que la somme de q et de r 
10 soit d'au molns 1 et que X soit un atome d'hydrog^ne. un atome d'un m^tal alcalin ou d*un m6tal alcalino-terreux, 
des amines primaires alcoxyd^es de formule VIII : 

R^3-N[(-OCH2-CH2-0)pHlu (VIII) 

IS dans laquelle : 

R^^ est un groupe alkyle en C1-C20. ou alc^nyte. de pr6f6rence alkyle en Cie-Cia. 

p est un nombre de 2 ^ 10, de pr6f6rence de 4 d 6. et 

u vaut 1 ou 2, ^ la condftion que. si u vaut 1, un atome d'hydrog^ne se trouve sur ta liaison libre de Tatome 

20 d*azote. et/ou 

des esters d*acides gras du polyglyool, en particulier d'acides gras saturds ou insatur^s ayant de 10 d 22 
atomes de carbone dans la chaTne alkyle et de 1 d 10 motifs oxyde d'^thyldne, de prdfdrence I'acide ol6lque avec 
de 4 d 6 motifs oxyde d'^thyldne. 

2S 

11. Formulatior^ selon la revendication 10. caract^ris^es en ce que les adjuvants sont presents k une concentration 
de 20 ^ 40 % en poids. 

12. Formulations selon la revendication 6. caract^is6es en ce qu'elles oontiennent des antimoussants et^ou des con- 
30 servateurs. 

13. Liquides pour Puslnage des mdtaux selon la revendication 8, caractdris^s en ce quils contiennent en tant qu'adju- 
vants addltionnels 

des produtts d'^thoxylation de fbrmule g6n6rale V : 

35 

R»-0-(CH2-CH2-0)pH (V) 

dans laquelle R^ est un groupe alkyle en alc6nyle en C10-C22 ou alkylphdnyle ayant en tout de 10 & 20 

atomes de CEUtaone. et p est un nombre de 2 d 10. et/ou 
40 des alcanolamides d'acides gras de fbrmule g^nSrale VI : 

R^-CONR^Or^^ (VI) 

dans laquelle R^ est un groupe alkyde en C10-C22. alc^yle en ^ identiques ou diff^rents 

45 et repr6sentent chacun un atome d*hydrogdne, un groupe hydroxyalkyle en C^-Ce, en particulier 2-hydroxy6thyle 
ou 2-hydrDxypropyle. et/ou 

un actde dther-cart>oxylique de fbrmule VII : 



so 
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R^2.(0-CH2-CH2)q-(0-CH(R^)-CH2)r-CH2COOX+ (VII) 

dans laquelle R^^ est un groupe alkyle en C8-C22 ou alc^nyle en C8-C22 ^ chalne droite ou ramifi^e. et q et r repr^ 
sentent chacun ind^endamment Tun de I'autre, des nombres de 0 d 10. ^ la condition que la somme de q et de r 
soit d*au nroins 1 et que X soit un atome d'hydrog^ne. un atome d'un m^tal alcalin ou d'un m^tal alcalino-tenreux, 
des amines primaires alcoxyl^es de formule VIII : 

R^3-N[(-OCH2-CH2-0)pH]u (VIII) 

dans laquelle : 
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r13 est un groupe alkyle en Ci-C2o> ou alc^nyle, de prdf^rence alkyle en C-^q-C^q, 
p est un nombre de 2 d 1 0. de pr6f ^ence de 4 ^ 6. et 

u vaut 1 ou 2. ^ la condition que. si u vaut 1 . un atome d'hydrog^ne se trouve sur la liaison libra de Tatome 
d*azote, et/ou 

5 

des esters d'acides gras du polyglycol, en particulier d'acides gras satur^ ou Insatur^s ayant de 10 d 22 
atomes de cartxsne dans la chaine alkyte et de 1 & 10 motifs oxyde d'dthyldne, de pr6f^ence d'actde olSique avec 
de 4 d 6 motifs oxyde d'6thyldne. 

10 14. Utilisation de seis d'alooxyalkyl'semi-amides d'acides alc§nylsucciniques de fbrmule la et/ou lb. ^ventuellement en 
melange avec des sels de semi-esteramines d'acides alc^nylsucciniques de formuie Ma et/ou lib et/ou d'alc^nyl- 
succinimides de fbrmule III en tarrt qu'adjuvants pour Tusinage des m^taux, en particulier en tant qu'agents anti- 
corrosion et ^ulsif iants dans des fomiulations ou adjuvants pour I'usinage des m^taux, aqueux et/ou oontensuit 
une huile. 

IS 
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